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Abstract (Basic): EP 898958 A 

Composition comprising a film-forming polymer and anorganic phase, 
and which also contains an alkyl ether of a polysaccharide (I) formed 



7. * 



from units comprising at least two different osidic rings, each unit 
having at least one hydroxyl group substituted by a saturated alkyl 
hydrocarbon chain, provided that the organic phase contains at least 
one medium which is a solvent for the (I). 

Preferably in (I), 2-4 OH groups per unit are substituted by a 
saturated alkyl hydrocarbon chain. The alkyl chain contains 1-24 (2-10) 
C and is especially selected from Me, Et, n-Pr, i-Pr, n-Bu, i-Bu and 
t-Bu. The osidic rings are preferably selected from mannose, galactose, 
glucose, furanose, rhamnose and arabinose. (I) are alkyl ethers of a 
gum such as guar gum, carob gum, karaya gum, tragacanth gum, or 
mixtures of these, particularly an alkylated galactomannan with 1-6 
(1-3) C alkyl chains, and alkylated guar gum with an ethyl chain having 
a degree of substitution of 2-3. (I) has a molecular weight of greater 
than 200,000. The weight ratio of the amount of liquid fatty phase to 
thickener (I) is 5-500 

USE - The compositions are useful in the formulation of cosmetic 
preparations for the treatment and care of keratinic materials such as 
hair and skin, and which form a homogeneous and continuous film on 
supports such as the skin, eyelids, eyelashes, nails, etc., 
particularly in the form of nail varnish and nail care preparations. 

ADVANTAGE - The polysaccharide alkyl ether (I) acts as a thickener 
to give cosmetic preparations such as nail varnish with good 
application characteristics. The use of (I) as thickener gives 
compositions with good transparency and gloss and free from the matting 
and deterioration in film properties observed with some previously used 
thickeners. (I) also assists in preventing settling out of the pigment 
content of nail varnishes. 
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Description 

[0001] L'invention a pour objetune composition filmo- 
gene comprenant un polymere filmogene et un nouvel 
epaississant utilisable dans le domaine cosmetique. 5 
L'invention se rapporte aussi a une utilisation de cette 
composition pour le traitement et le soin des matieres 
keratiniques telles que la peau, tes ongles, les cils, les 
sourcils, les cheveux ou des muqueuses teiles que les 
levres et I'interieurdes paupieres. Elle est destinee plus 
specialement au traitement et au soin des ongles. 
[0002] De facon plus precise, l'invention se rapporte 
a une composition contenant des polymeres filmoge- 
nes, capable de former sur un support (ongle, cil, che- 
veu) un film homogene et continu. 
[0003] Dans les compositions filmogenes comme les 
vernis a ongles, il est courant d'epaissir la phase orga- 
nique par des agents epaississants. Les compositions 
epaissies permettent de faciliter la prise du produit hors 
de son conditionnement sans perte significative, de re- 
partir le produit de facon reguliere sur la zone a traiter 
ou bien encore de pouvoir utiliser le produit dans des 
quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique re- 
cherche. De plus, pour des compositions comprenant 
une quantite de pigments comme les vernis a ongles, 
I'agent epaississant permet d'empecher la sedimenta- 
tion des pigments lors du stockage. 
[0004] Pour epaissir les compositions, il est connu 
d'utiliser des argiles telles que les montmorrillonites or- 
ganomodifiees comme decrit dans la demande GB-A- 
2021 41 1 . Mais la preparation de telles compositions ne- 
cessite de bien disperser I'argile dans la composition. 
Ainsi, la dispersion doit necessairement s'effectuer a 
I'aide d'un homogeneisateur haute pression Gaulin ce 
qui conduit a une etape contraignante, longue et cou- 
teuse dans la fabrication des compositions. II est done 
souhaitable de disposer d'un epaississant qui soit facile 
a mettre en oeuvre. En outre, les argiles comme les 
montmorillonites organomodifiees modifient les proprie- 
tes du film obtenu apres I'application de la composition. 
En effet, on constate que le film est moins resistant aux 
chocs et s'ecaille plus facilement. 
[0005] Les silices hydrophiies et hydrophobes sont 
egalement connues comme agents epaississants dans 
les vernis a ongles, notamment dans la demande FR- 
A-1 453089. Si les silices ne nuisent pas aux proprietes 
du film obtenu apres application de la composition, elies 
sont toutefois difficiles a mettre en oeuvre, necessitant 
aussi une etape de mise en dispersion. De plus, les si- 
lices ont tendance a matifier la composition filmogene 
et lefilm obtenu, conduisant a la formation de films mats 
ou satines. Leur emploi n'est done pas preconise pour 
la preparation de compositions filmogenes transparen- 
tes et pour I'obtention de film brillant. 
[0006] Le but de la pr6sente invention est de proposer 
une composition filmogene transparente epaissie, bien 
adaptee au soin des ongles, presentant de bonnes pro- 
prietes cosmetiques et ne presentant pas les inconve- 



nients mention nes ci-dessus. 

[0007] La Demanderesse a decouvert qu'une telle 
composition pouvait etre obtenue en utilisant un epais- 
sissant particulier. 

[0008] La presente invention a done pour objet une 
composition comprenant un polymere filmogene et une 
phase organique, caracterisee par le fait qu'elle com- 
prend un alkylether de polysaccharide forme de motifs 
comportant au moins deux cycles osidiques differents, 
chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle 
substitue par une chaine alkyle hydrocarbonee saturee, 
la phase organique comprenant au moins un milieu sol- 
vant de I'alkyletherde polysaccharide. 
[0009] Grace a I'alkyletherde polysaccharide, la com- 
position selon l'invention est transparente et presente 
une viscosite satisfaisante permettant un bon etalement 
de la composition. Cet epaississant convient parfaite- 
ment a la preparation de compositions pigmentees sta- 
bles dans le temps, comme les vernis a ongles. 
[0010] Dans Pepaississant de l'invention, on entend 
par « chaine alkyle hydrocarbonee » une chaine iineaire 
ou ramifiee, comportant de 1 a 24, de preference de 1 
a 10, mieux de 1 a 6 et plus specialement de 1 a 3 ato- 
mes de carbone. En particulier, la chatne alkyle est choi- 
sie parmi les chaTnes saturees et notamment methyle, 
ethyle.n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, tertio- 
butyle, n-pentyle. Ces alkylethers peuvent etre fabri- 
ques comme decrits dans les documents EP-A-281 
360, EP-A-708 114, EP-A-281 360. 
[0011] Selon un mode de realisation prefere de l'in- 
vention, I'alkylether de polysaccharide a un poids mole- 
culaire moyen en poids superieur a 100 000, et de pre- 
ference superieur a 200 000. Ce poids moleculaire peut 
allerjusqu'a 1 million. Cet alkylether peut comporter de 
un a six et mieux de deux a quatre groupes hydroxyle 
par motif, substitues par une chaine alkyle hydrocarbo- 
nee saturee ou non. 

[0012] Les cycles osidiques sont notamment choisis 
parmi le mannose, le galactose, le glucose, le f uranose, 
le rhamnose, I'arabinose. 

[0013] Selon un mode prefere de realisation de ('in- 
vention, I'alkylether de polysaccharide est un alkylether 
d'une gomme et plus particulierement d'une gomme glo- 
balement non ionique, e'est-a-dire comportant peu ou 
pas de groupe ionique. Comme gommes appropriees, 
on peut citer parexemple la gomme de guardont le motif 
comprend un galactose et un mannose, la gomme de 
caroube dont le motif comprend un galactose et un man- 
nose, la gomme de karaya qui est un melange complexe 
de rhamnose, galactose et acide galacturonique, la 
gomme adragante qui est un m6lange complexe d'ara- 
binose, galactose et acide galacturonique. 
[0014] Selon un mode de realisation prefere de l'in- 
vention, I'alkyletherde polysaccharide est un derive de 
gomme de guar. Ainsi, avantageusement I'alkyether est 
un galactomannane alkyle de chaine alkyle en C t a C 6 
et mieux en C 1 a C 3 et plus particulierement le guar ethy- 
le ayant un degre de substitution de 2 a 3 et notamment 
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d'environ 2,5 a 2,8, tel que decrit dans les documents 
RD 95378007 (octobre 1995) et EP-A-708114. Cette 
gomme est en particulier celle vendue par la societe 
Aqualon sous les noms N-HANCE-AG 200® et N-HAN- 
CE AG 50® . 

[0015] La concentration en alkylether depend de la 
forme galenique, de la consistance recherchees pour la 
composition ainsi que de la quantite de phase organique 
a epaissir. En particulier le rapport en poids de la quan- 
tite de phase grasse iiquide sur la quantite d'epaissis- 
sant est choisi par exemple dans la gamme aliant de 5 
a 500. La composition selon I'invention peutcontenirpar 
exemple une quantite d'alkyletherde polysaccharide al- 
iant de 0,2 a 20 % du poids total de la composition, et 
de preference de 1 ,5 a 8 %. 

[0016] Selon Pinvention, le milieu solvant de I'alkyle- 
ther de polysaccharide present dans la composition 
peut etre un solvant organique ou une huile. En d'autres 
termes, I'alkylether de polysaccharide est un epaissis- 
sant des solvants organiques et des huiles. Par huiles, 
on entend toute matiere grasse Iiquide a temperature 
ambiante. 

[0017] Le solvant organique peut etre, par exemple, 
choisi parmi : 

les cetohes liquides a temperature ambiante tels 
que methylethylcetone, m6thylisobutylcetone, dii- 
sobutylcetone, I'isophorone, la cyclohexanone, 
{'acetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que 
I'ethanol, I'isopropanol, le diacetone alcool, le 2-bu- 
toxy&hanol, le cyclohexanol ; 
les glycols liquides a temperature ambiante tels que 
Pethylene glycol, le propylene glycol, le pentylene 
glycol ; 

les ethers de propylene glycol liquides a tempera- 
ture ambiante tels que le monomethyl6ther de pro- 
pylene glycol, I'acetate de monomethyl ether de 
propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropy- 
lene glycol ; 

les esters a chaTne courte (ayant de 3 a 8 atomes 
de carbone au total) tels que I'acetate d'ethyle, 
I'acetate de methyle, I'acetate de propyle, I'acetate 
de n -butyl e, I'acetate d'isopentyle ; 
les ethers liquides a temperature ambiante tels que 
le diethylether, le dimethylether ou ie 
dichlorodiethylether ; 

les alcanes liquides a temperature ambiante tels 
que le decane, I'heptane, le dodecane, le 
cyclohexane ; 

les composes cycliques aromatiques liquides a 
temperature ambiante tels que le toluene et le 
xylene ; 

les aldehydes liquides a temperature ambiante tels 
que le benzaldehyde, Pacetaldehyde; 

[0018] Ces solvants conviennent plus particuliere- 
ment pour le maquillage et le soin des ongles : la com- 



position constitue alors un vernis a ongles ou un produit 
de soin des ongles. 

[0019] Parmi les huiles utilisables comme milieu sol- 
vant de I'alkylether de polysaccharide selon I'invention, 
5 on peut citer par exemple : 

les huiles d'origine vegetale comme les triglyceri- 
des liquides, par exemple les huiles de tournesol, 
de mais, de soja, de jojoba, de courge, de pepins 

10 de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de ma- 
cadamia, de ricin, les triglycerides des acides ca- 
prylique/caprique comme ceux vendus par la socie- 
te STEARINERIES DUBOIS ou ceux vendus sous 
les denominations MIGLYOL 810, 812 et 81 8 par la 

15 societe DYNAM IT NOBEL. 

les huiles d'origine animate telle que la lanoline, 
les huiles d'origine minerale, 
les huiles de synthese comme les alcools gras tels 
que octyl-2-dodecanol; les esters et en particulier 

20 les esters d'acides gras, et notamment les esters 
ayant un nombre total d'atomes de carbone choisi 
entre 1 2 et 80 et mieux entre 1 6 et 50; les silicones 
phenylees, et notamment les phenyl trimethicones, 
les diphenyl dimethicones, les polymethylphenyl si- 

25 loxanes. 

[0020] L'homme du metier sait, par ses connaissan- 
ces, determiner par de simples essais de routine les hui- 
les solubilisant I'alkylether de polysaccharide. 

30 [0021] Ces huiles solvant de I'alkylether de polysac- 
charide conviennent plus particulierement pour la pre- 
paration de produit de soin des ongles. 
[0022] Des huiles complernentaires, non solvant de 
I'alkyllether de polysaccharide, peuvent en outre etre 

35 ajoutees dans la composition. Comme huile compte- 
mentaire, on peut notamment citer les resines et les 
gommes liquides a temperature ambiante de silicone, 
les huiles hydrocarbonees partiellement fluorees, les 
huiles perfluorees, les huiles siliconees exemptes de 

40 groupements aromatiques telles que les polysiloxanes 
lineaires ou ramifies comme les polydimethylpolysiloxa- 
nes, les polyethylmethylpolysiloxanes, polyalkylmethyl- 
siloxanes et les polysiloxanes cycliques tels que octa- 
methylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxa- 

45 ne ou leurs melanges ; les huiles de silicones fluorees ; 
les polysiloxanes fonctionnalises par une ou plusieurs 
fonctions hydroxy les et/ou un ou plusieurs groupements 
poly6thers tels que les dim6thicones copolyois ; les hy- 
drocarbures lineaires ou ramifies, comme I'huile de va- 

50 seline, I'isohexadecane, I'isododecane. 

[0023] Les solvants de I'alkylether de polysaccharide 
(solvant organique ou huile) peuvent etre presents a rai- 
son de 40 a 99,3 % en poids, par rapport au poids total 
de la phase organique de la composition, et mieux de 

55 72 % a 98,5 %. Les huiles complementaires peuvent 
etre ajoutees dans la composition en une quantite pou- 
vant aller de 0 % a 75 % en poids, par rapport au poids 
total de la phase organique, et mieux de 0 % a 50 % en 
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poids. 

[0024] Le polymfere filmogene present dans la com- 
position selon Pinvention petit etre tout polymere cou- 
ramment utilise dans les vemis a ongles en milieu sol- 
vant, bien connu de I'homme du metier. A titre d'exem- 
ple, le polymere peut etre choisi parmi la nitrocellulose, 
I'acetobutyrate de cellulose, les butyralpolyvinyliques, 
les resines alkydes, les resines resultant de la conden- 
sation de formaldehyde avec une arylsuffonamide, les 
polyesters, les polyurethannes, les polyester-polyure- 
thanes, les poly6ther-polyurethanes, les polymeres ra- 
dicalaires, notamment de type acrylique, acrylique sty- 
rene et/ou vinyiique et ieurs melanges. 
[0025] Les polymeres peuvent etre dissous ou disper- 
ses dans la composition, lis peuvent etre generalement 
presents a une teneur allant de 0,5 % a 40 % en poids 
par rapport au poids total de ia composition, et mieux 
allant de 1 0 % a 20 % en poids. 
[0026] Grace a la presence de I'alkylether de polysac- 
charide, il est possible d'utiliser, en association, de la 
silice pyrogenee, notamment pour ajuster la viscosite 
de la composition, sans nuire a ia brillance du film. 
[0027] La silice pyrog6n6e peut se presenter sous for- 
me de silice pyrogenee hydrophile ou de silice pyroge- 
nee hydrophobe. 

[0028] Les silices pyrogenees peuvent etre obtenues 
par hydrolyse a haute temperature d'un compose volatil 
du silicium dans une flamme oxhydrique, produisant 
une silice finement divisee. Ce procede permet notam- 
ment d'obtenir des silices hydrophiles qui presentent un 
nombre important de groupements silanol a leur surfa- 
ce. De telles silices hydrophiles sont par exemple com- 
mercialisees sous les denominations "AEROSIL 130® 
", "AEROSIL 200® ", "AEROSIL 255® ", "AEROSIL 
300® ", "AEROSIL 380® " par ia societe Degussa, 
"CAB-O-SIL HS-5® "CAB-O-SIL EH-5® ", "CAB-O- 
SIL LM-1 30® ", "CAB-O-SIL MS-55® ", "CAB-O-SIL M- 
5® " par la societe Cabot. 

[0029] II est possible de modifier chimiquement la sur- 
face de ladite silice, par reaction chimique generant une 
diminution du nombre de groupes silanol. On peut no- 
tamment substituer des groupes silanol par des grou- 
pements hydrophobes : on obtient alors une silice hy- 
drophobe. 

[0030] Les groupements hydrophobes peuvent etre : 

des groupements trimethylsiloxyl, qui sont notam- 
ment obtenus par traitement de silice pyrogenee en 
presence de Thexamethyldisilazane. Des silices 
ainsi traitees sont denommees "Silica silylate" se- 
lon le CTFA (6* me edition, 1995). Elles sont par 
exemple commercialisees sous les references "AE- 
ROSIL R812® ■ par la societe Degussa, "CAB-O- 
SIL TS-530® " par la societe Cabot, 
des groupements dimethylsilyloxyl ou polydime- 
thylsiloxane, qui sont notamment obtenus par trai- 
tement de silice pyrogenee en presence de polydi- 
methylsiloxane ou du dimethyldichlorosilane. Des 



silices ainsi traitees sont denomees "Silica dimethyl 
silylate" selon le CTFA (6 6me edition, 1995). Elles 
sont par exemple commercialisees sous les refe- 
rences "AEROSIL R972® ", "AEROSIL R974®"par 
5 la societe Degussa, "CAB-O-SIL TS-61 0® "CAB- 
O-SIL TS-720® " par la societe Cabot. 

[0031] La silice pyrogenee presente de preference 
une taille de particules pouvant etre nanometrique a mi- 
w crometrique, par exemple allant d'environ de 5 a 200 
nm. 

[0032] La silice pyrogenee peut etre presente dans la 
composition selon Pinvention en une quantite allant de 
0,1 % a 5 % en poids, par rapport au poids total de ia 
15 phase organique de la composition, de preference de 
0,5 % a 1 % en poids. 

[0033] II est egalement possible d'introduire dans la 
composition une argile comme les bentonites organo- 
modifiees, sans nuire a la propriete du film, grace a la 

20 presence de I'alkylether de polysaccharide. Cette argile 
peut etre presente en une quantite allant de 0,1 % a 3 
% en poids, par rapport au poids total de la composition, 
et mieux de 0,5 % a 1 ,5 % en poids. Comme bentonites, 
on peut utiliser celles vendues sous les denominations 

25 "Bentone 27® ", "Bentone 34® ", "Bentone 38® " par la 
societe Rheox, ou encore sous la denomination "Tixogel 
LG® " par la societe Sud Chemie. 
[0034] La composition selon Pinvention peut egale- 
ment comprendre, en plus du polymere filmogene, des 

30 agents plastifiants qui permettent de r6gler la flexibilite 
du film sans affaiblir sa resistance physique. 
[0035] Les agents plastifiants utilisables sont ceux 
couramment employes dans les compositions de vernis 
a ongles. Comme plastifiants, on peut citer les phtalates 

35 de dibutyle, de dioctyle, de di-isobutyle, de dimethoxye- 
thyl, les benzoates de benzyle, de glyceryle; les citrates 
de triethyle, de tributyle, I'ac6tyl-citrate de tributyle; les 
phosphates de tributyle, de triphenyle; les glycols; le 
camphre ainsi que Ieurs derives et Ieurs melanges. Les 

40 plastifiants peuvent etre generalement presents a une 
teneur allant de 1 % a 30 % en poids par rapport au 
poids total de la composition, et mieux de 5 % a 10 % 
en poids. 

[0036] Par ailleurs, la composition selon I'invention 
45 peut contenir des adjuvants couramment utilises dans 
les compositions cosmetiques. On peut citer a titre 
d'exemple d'adjuvants les colorants, les pigments, les 
nacres, les laques, les agents anti-UV, les agents 6pais- 
sissants, les tensioactifs, les cires, les parfums, et des 
50 actifs de tels que le D-panth6nol, le phytantriol, les vita- 
mines et Ieurs derives, la k6ratine et ses derives, la me- 
lanine, le collagene, la cystine, le chitosane et ses de- 
rives, la biotine, les oligo-eiements, la glycerine, les hy- 
drolysats de proteines, les phospholipides, les agents 
55 hydratants. Bien entendu, I'homme du metier veillera a 
choisir ce ou ces eventuels adjuvants, et/ou leur quan- 
tite, de telle maniere que les proprietes avantageuses 
de ia composition selon I'invention ne soient pas, ou 
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substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisa- 
gee. 

[0037] La composition selon I'invention peut etre 
avantageusement utilisee pour le traitement, le ma- 
quillage, ou le soin des matieres keratiniques et/ou des 
muqueuses selon la nature des actifs utilises. La com- 
position de maquillage peut etre un vernis a ongles, un 
eye-liner, un mascara, un fond de teint, un anti-cernes, 
un fard a paupieres ou a joues, ou bien encore un rouge 
a levres. 

[0038] La composition selon I'invention peut avanta- 
geusement se presenter sous forme d'un vemis a on- 
gles ou d'une composition de soin des ongles. Aussi, 
{'invention a encore pour objet un composition de soin 
ou de vernis a ongles comprenant un polymere f ilmoge- 
ne, une phase organique et un alkylether de polysac- 
charide tels que definis precedemment. 
[0039] L'invention se rapporte egalement a I'utilisa- 
tion d'un alkylether de polysaccharide tels que defini 
precedemment comme agent epaississant d'une com- 
position contenant un polymere filmogene et une phase 
organique comprenant au moins un milieu solvant dudit 
alkylether. 

[0040] L'invention se rapporte aussi a un procede de 
traitement cosmetique ou de maquillage des matieres 
keratiniques, et notamment des ongles, et/ou des mu- 
queuses, consistant a apphquersur les matieres kera- 
tiniques et/ou les muqueuses une composition telle que 
decrite precedemment. 

[0041] On va maintenant donner des exemples illus- 
trant la presente invention sans toutefois la limiter. 

Exemple 1 : 

[0042] On a prepare une composition de vernis a on- 
gles ayant la composition suivante : 

polymeres filmogenes (nitrocellulose, resine) 
28 g 

plastifiant 7 g 

alcool isopropylique 5 g 

guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5 

(1) 3g 

pigments 1 g 

acetate de ethyle/acetate de butyle qsp 1 00 

g 

(1) vendu sous ia denomination N-HANCE AG 
200® par Aqualon 

[0043] Apres application de la composition sur I'ongle 
et apres sechage, on obtient un film lisse, homogene et 
brillant. 

Exemple 2 : 

[0044] On a prepare un produit de soin des ongles 
ayant la composition suivante : 



polymeres filmogenes (nitrocellulose, resine) 
14 g 

plastifiant 3 g 
- filtre UV 0,5 g 
5 - colorants 0,1 g 

silice pyrogenee (Degussa 200) 0,5 g 
isopropanol 5g 

guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5 
(1) 0,5 g 
10 - D-Panthenol 0,5 g 
phytantriol 0,1 g 

acetate de butyle/acetate d' ethyle qsp 100g 

(1 ) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par 
15 Aqualon 

[0045] La composition s'applique facilement sur I'on- 
gle et laisse apres sechage un film homogene et brillant 
qui embellit I'etat des ongles. 



[0046] On a prepare une huile de soin pour ongles 
ayant la composition suivante : 

acetobutyrate de cellulose 0,5 g 

huile minerale 5 g 

silice pyrogenee (Degussa 200) 0,5 g 

guar ethyte de degre de substitution d'environ 2,5 

(1) 0,5 g 

additifs (actifs et colorants) 1 g 

alcool isopropylique 5 g 

monomethyl ether de propylene glycol 3 g 

huile de silicone volatile 20 g 

huile vegetale qsp 100 g 

(1 ) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par 
Aqualon 

[0047] Cette huile de soin s'applique facilement sur 
I'ongle et les cuticules ; elle penetre par massage dans 
la matrice de I'ongle et dans la tablette ungueale. 



Revendications 

45 1 . Composition comprenant un polymere filmogene et 
une phase organique, caracterise par le fait qu'elle 
comprend un alkylether de polysaccharide forme de 
motifs comportant au moins deux cycles osidiques 
differents, chaque motif comportant au moins un 
50 groupe hydroxyle substitue par une chame alkyle 
hydrocarbonee saturee, la phase organique com- 
prenant au moins un milieu solvant de I'alkytether 
de polysaccharide. 

55 2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee 
par le fait que deux a quatre groupes hydroxyle par 
motif sont substitues par une chame alkyle hydro- 
carbonee saturee. 
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3. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que la 
chaine alkyle hydrocarbonee saturee comporte de 

1 a 24 atomes de carbone. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que la 
chame alkyle hydrocarbonee saturee comporte de 

2 a 1 0 atomes de carbone. 

5. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que la 
chaine alkyle est choisie dans le groupe forme par 
les radicaux methyle, ethyle, n-propyle, isopropyle, 
n-butyle, isobutyle, tertiobutyle. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que les 
cycles osidiques sont choisis dans le groupe forme 
par le mannose, le galactose, le glucose, le furano- 
se, le rhamnose, I'arabinose. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par ie fait que 
I'alkylether de polysaccharide est un alkylether 
d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la 
gomme de caroube, la gomme de karaya, la gomme 
adragante et leurs melanges. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que 
I'alkyether est un galactomannane alkyle de chaine 
alkyle en C 1 a C 6 et mieux en C 1 a C 3 . 

9. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que 
I'alkylether de polysaccharide est de la gomme de 
guar a chaine ethyle avec un degre de substitution 
de2a3. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que 
I'alkylether de polysaccharide a un poids moleculai- 
re moyen en poids superieur a 200 000. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que 
I'alkylether de polysaccharide est present en une 
quantite telle que le rapport (en poids) de la quantite 
de phase grasse liquide sur la quantite dudit alky- 
lether est choisi dans la gamme allant de 5 a 500. 

12. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que 
I'alkylether de polysaccharide est present en une 
quantite allant de 0,2 a 20 % du poids total de la 
composition et mieux de 1 ,5 a 8 % du poids total de 
la composition. 



13. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le 
polymere filmogene est choisi dans le groupe forme 
par la nitrocellulose, I'acetobutyrate de cellulose, 
5 les butyralpolyvinyliques, les resines resultant de la 
condensation de formaldehyde avec une arylsulfo- 
namide, les resines alkydes, les polyesters, les 
acryliques, les polyurethannes. 

10 14. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le 
polymere filmogene est present en une concentra- 
tion allant de 0,5 % a 40 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition. 

15. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations precedentes, caracterisee par le fait que le 
solvant dudit alkylether est un solvant organique 

20 16. Composition selon Tune quelconque des revendi- 
cations 1 a 1 4, caracterisee par le fait que le solvant 
dudit alkylether est une huile. 

17. Composition selon I'une des revendications prdce- 
25 dentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend au 

moins une huile complementaire non solvante de 
I'alkylether de polysaccharide. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
30 cations precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 

comprend un agent plastifiant du polymere f ilmoge- 
ne. 

19. Composition selon i'une quelconque des revendi- 
35 cations precedentes, caracterisee par ie fait qu'elle 

comprend au moins une silice pyrogenee. 

20. Composition selon la revendication 19, caracteri- 
see par le fait que la silice pyrogenee est presente 

40 en une quantite allant de 0,1 % a 5 % en poids, de 
preference de 0,5 a 1 % en poids, par rapport au 
poids total de la composition. 

21. Composition selon I'une quelconque des revendi- 
45 cations precedentes, caracterisee par le fait qu'elle 

comprend au moins une argile. 

22. Composition selon la revendication 21, caracteri- 
see par le fait que I'argile est presente en une teneur 

so allant de 0, 1 % a 3 % en poids, par rapport au poids 
total de la composition, et mieux de 0,5 % a 1 ,5 % 
en poids. 

23. Composition de soin des ongles ou de vernis a on- 
55 gles comprenant un polymere filmogene et une 

phase organique, caracterise par le fait qu'elle com- 
prend un alkylether de polysaccharide tel quedefini 
selon les revendications 1 a 10 et en ce que la pha- 
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se organique comprend au moins un milieu solvant 
dudit alkylether. 

24. Utilisation d'un alkylether de polysaccharide forme 
de motifs comportant au moins deux cycles osidi- 
ques differents, chaque motif comportant au moins 
un groupe hydroxyle substitue par une chaine alk- 
yle hydrocarbonee saturee comme agent epaissis- 
sant d'une composition comprenant un polymere f il- 
mogene et une phase organique comprenant au 
moins un milieu solvant dudit alkylether. 

25. Utilisation selon la revendication 24, caracterisee 
par le fait que i'alkylether de polysaccharide est un 
alkylether d'une gomme choisie parmi la gomme de 
guar, la gomme de caroube, la gomme de karaya, 
la gomme adragante et leurs melanges. 

26. Procede de traitement cosmetique des matieres ke- 
ratiniques et/ou des muqueuses caracterise par le 
fait que Ton applique sur les matieres keratiniques 
et/ou sur les muqueuses une composition selon 
Tune quelconque des revendications 1 a 22. 

27. Procede de maquillage des matieres keratiniques 
et/ou des muqueuses caracterise par le fait que Ton 
applique sur ies matieres keratiniques et/ou sur les 
muqueuses une composition selon Tune quelcon- 
que des revendications 1 a 22. 



Claims 

1. Composition comprising a film-forming polymer and 
an organic phase, characterized in that it comprises 
a polysaccharide alkyl ether formed of units con- 
taining at least two different saccharide rings, each 
unit containing at least one hydroxyl group substi- 
tuted with a saturated hydrocarbon-based alkyl 
chain, the organic phase comprising at least one 
medium which is a solvent for the polysaccharide 
alkyl ether. 

2. Composition according to Claim 1 , characterized in 
that two to four hydroxyl groups per unit are substi- 
tuted with a saturated hydrocarbon-based alkyl 
chain. 

3. Composition according to either of the preceding 
claims, characterized in that the saturated hydro- 
carbon-based alkyl chain contains from 1 to 24 car- 
bon atoms. 

4. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the saturated hydro- 
carbon-based alkyl chain contains from 2 to 1 0 car- 
bon atoms. 



5. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the alkyl chain is cho- 
sen from the group formed by the methyl, ethyl, n- 
propyl, isopropyl, n-butyl, isobutyl and tert-butyl 

5 radicals. 

6. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the saccharide rings 
are chosen from the group formed by mannose, ga- 

10 lactose, glucose, furanose, rhamnose and arab- 
inose. 

7. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the polysaccharide 

is alkyl ether is an alkyl ether of a gum chosen from 
guar gum, carob gum, karaya gum and gum traga- 
canth, and mixtures thereof. 

8. Composition according to any one of the preceding 
20 claims, characterized in that the alkyl ether is an 

alkyl galactomannan with a C 1 to C 6 , and better still 
C 1 to C 3> alkyl chain. 

9. Composition according to any one of the preceding 
25 claims, characterized in that the polysaccharide 

alkyl ether is guar gum containing an ethyl chain 
with a degree of substitution of from 2 to 3. 

10. Composition according to any one of the preceding 
30 claims, characterized in that the polysaccharide 

alkyl ether has a weight-average molecular weight 
of greater than 200,000. 

1 1 . Composition according to any one of the preceding 
35 claims, characterized in that the polysaccharide 

alkyl ether is present in an amount such that the ra- 
tio (by weight) of the amount of liquid fatty phase to 
the amount of the said alkyl ether is chosen in the 
range from 5 to 500. 

40 

12. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the polysaccharide 
alkyl ether is present in an amount ranging from 0.2 
to 20 % of the total weight of the composition, and 

45 better still from 1 .5 to 8 % of the total weight of the 
composition. 

13. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the film-forming poly- 

50 mer is chosen from the group formed by nitrocellu- 
lose, cellulose acetobutyrate, polyvinyl butyrals, the 
resins resulting from the condensation of formalde- 
hyde with an arylsulphonamide, alkyd resins, poly- 
esters, acrylics and polyurethanes. 

55 

14. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the film-forming poly- 
mer is present in a concentration ranging from 0.5 
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% to 40 % by weight relative to the total weight of 
the composition. 

1 5. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that the solvent for the said s 
alkyl ether is an organic solvent. 

16. Composition according to any one of Claims 1 to 
14, characterized in that the solvent for the said 
alkyl ether is an oil. w 

17. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that it comprises at least 
one complementary oil which is not a solvent for the 
polysaccharide alkyl ether. is 

18. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that it comprises a plasti- 
cizer for the film-forming polymer. 

20 

19. Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that it comprises at least 
one fused silica. 

20. Composition according to Claim 19, characterized 25 
in that the fused silica is present in an amount rang- 
ing from 0.1 % to 5 % by weight, preferably from 0.5 

to 1 % by weight, relative to the total weight of the 
composition. 

30 

21 . Composition according to any one of the preceding 
claims, characterized in that it comprises at least 
one clay. 

22. Composition according to Claim 21 , characterized 35 
in that the clay is present in a content ranging from 

0.1 % to 3 % by weight, relative to the total weight 
of the composition, and better still from 0.5 % to 1 .5 
% by weight. 

40 

23. Nail care or nail varnish composition comprising a 
film-forming polymer and an organic phase, char- 
acterized in that it comprises a polysaccharide alkyl 
ether as defined according to Claims 1 to 1 0 and in 
that the organic phase comprises at least one me- 45 
dium which is a solvent for the said alkyl ether. 

24. Use of a polysaccharide alkyl ether formed of units 
containing at least two different saccharide rings, 
each unit containing at least one hydroxyl group so 
substituted with a saturated hydrocarbon -based 
alkyl chain, as a thickener for a composition com- 
prising a film-forming polymer and an organic phase 
comprising at least one medium which is a solvent 

for the said alkyl ether. ss 

25. Use according to Claim 24, characterized in that the 
polysaccharide alkyl ether is an alkyl ether of a gum 



chosen from guar gum, carob gum, karaya gum and 
gum tragacanth and mixtures thereof. 

26. Cosmetic process for treating* keratinous material 
and/or mucous membranes, characterized in that a 
composition according to any one of Claims 1 to 22 
is applied to the keratinous material and/or to the 
mucous membranes. 

27. Process for making up keratinous material and/or 
mucous membranes, characterized in that a com- 
position according to any one of Claims 1 to 22 is 
applied to the keratinous material and/or to the mu- 
cous membranes. 



PatentansprOche 

1. Zusammensetzung, die ein filmbildendes Polymer 
und eine organische Phase enthalt, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB sie einen Polysaccharidalkyle- 
ther enthalt, der aus Einheiten gebildet ist, die min- 
destens zwei verschiedene Zuckerringe aufweisen, 
wobei jede Einheit mindestens eine Hydroxygruppe 
enthalt, die mit einer gesattigten Alkylgruppe sub- 
stituiert ist, wobei die organische Phase minde- 
stens ein Losungsmittelmedium fur den Polysac- 
charidalkylether enthalt. 

2. Zusammensetzung nach Anspruch 1 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB pro Einheit 2 bis 4 Hydroxygrup- 
pen mit einer gesattigten Alkylgruppe substituiert 
sind. 

3. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
gesattigte Alkylgruppe 1 bis 24 Kohlenstoffatome 
aufweist. 

4. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dalB die 
gesattigte Alkylgruppe 2 bis 10 Kohlenstoffatome 
aufweist. 

5. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Alkylgruppe unter Methyl, Ethyl, n-Propyl, Isopro- 
pyl, n-Butyl, Isobutyl und tert.-Butyl ausgewahlt ist. 

6. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die 
Zuckerringe unter Mannose, Galactose, Glucose, 
Furanose, Rhamnose und Arabinose ausgewahlt 
sind. 

7. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Polysaccharidalkylether ein Aikylether eines Gum- 
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mis ist, das unter Guargummi, Johannesbrotkern- 
mehl, Karaya-Gummi und Tragant und deren Ge- 
mischen ausgewahlt ist. 

8. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB es 
sich bei dem Alkylether urn ein alkyliertes Galacto- 
mannan mit einer C^-Alkyigruppe und besser 
noch einer C^-Alkylgruppe handelt. 

9. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Polysaccharidalkylether ein Guargummi mit Ethyl- 
gruppe ist, das einen Substitutionsgrad von 2 bis 3 
aufweist. 

10. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Polysaccharidalkylether ein Gewichtsmittel des 
Molekulargewichts fiber 200 000 aufweist. 

11. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Polysaccharidalkylether in einem solchen Mengen- 
anteil vorliegt, daB das Verhaltnis (auf das Gewicht 
bezogen) der Menge der fliissigen Fettphase und 
der Menge des Alkylethers im Bereich von 5 bis 500 
liegt. 

12. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der 
Polysaccharidalkylether in einem Mengenanteil 
von 0,2 bis 20 % des Gesamtgewichts der Zusam- 
mensetzung und besser noch 1 ,5 bis 8 % des Ge- 
samtgewichts der Zusammensetzung vorliegt. 

13. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
filmbildende Polymer unter Nitrocellulose, Cellulo- 
seacetobutyrat, Butyralpolyvinylverbindungen, 
Harzen, die bei der Kondensation von Formaldehyd 
mit einem Arylsulfonamid entstehen, Alkydharzen, 
Polyestern, Acryiverbindungen und Polyurethanen 
ausgewahlt ist. 

14. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
filmbildende Polymer in einer Konzentration von 0,5 
bis 40 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtgewicht 
der Zusammensetzung, vorliegt. 

15. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB das 
Losungsmittel fur den Alkylether ein organisches 
Losungsmittel ist. 

16. Zusammensetzung nach einem der Anspruche 1 
bis 14, dadurch gekennzeichnet, daB das Losungs- 



mittel fur den Alkylether ein 6l ist. 

17. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 

5 mindestens ein zusatzliches 6l enthalt, das kein Lo- 
sungsmittel fur den Polysaccharidalkylether dar- 
stellt. 

18. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
10 den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 

einen Weichmacher fur das filmbildende Polymer 
enthalt. 

19. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
15 den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 

mindestens eine pyrogene Kieselsaure enthalt. 

20. Zusammensetzung nach Anspruch 1 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die pyrogene Kieselsaure in ei- 

20 nem Mengenanteil von 0,1 bis 5 Gew.-% und vor- 
zugsweise 0,5 bis 1 Gew.-%, bezogen auf das Ge- 
samtgewicht der Zusammensetzung, vorliegt. 

21. Zusammensetzung nach einem der vorhergehen- 
25 den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB sie 

mindestens einen Ton enthalt. 

22. Zusammensetzung nach Anspruch 21 , dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der Ton in einem Mengenanteil 

so von 0,1 bis 3 Gew.-%, bezogen auf das Gesamtge- 
wicht der Zusammensetzung, besser noch 0,5 bis 
1 ,5 Gew.-% vorliegt. 

23. Zusammensetzung zur Pflege der Nagel oder Na- 
35 gellack, die ein filmbildendes Polymer und eine or- 

ganische Phase enthalten, dadurch gekennzeich- 
net, daB sie einen Polysaccharidalkylether nach ei- 
nem der Anspruche 1 bis 1 0 enthalten und dadurch, 
daB die organische Phase mindestens ein L6- 
40 sungsmittelmedium fur den Alkylether aufweist. 

24. Verwendung eines Polysaccharidalkylethers, der 
aus Einheiten gebildet ist, die mindestens zwei ver- 
schiedene Zuckerringe aufweisen, wobei jede Ein- 

45 heit mindestens eine Hydroxygruppe enthalt, die 
mit einer gesattigten Alkylgruppe substituiert ist, als 
Verdickungsmittel in einer Zusammensetzung, die 
ein filmbildendes Polymer und eine organische 
Phase enthalt, welche mindestens ein Losungsmit- 

50 telmedium fur den Alkylether aufweist. 

25. Verwendung nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Polysaccharidalkylether ein Alky- 
lether eines Gummis ist, das unter Guargummi, Jo- 

55 hannesbrotkernmehl, Karaya-Gummi, Tragant 
oder deren Gemischen ausgewahlt ist. 

26. Verfahren zur kosmetischen Behandlung von Kera- 
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tinsubstanzen und/oder Schleimhauten, dadurch 
gekennzeichnet, da(3 auf die Keratinsubstanzen 
und/oder die Schleimhaute einer Zusammenset- 
zung nach einem der Anspruche 1 bis 22 aufge- 
bracht wird. 5 

27. Verfahren zum Schminken von Keratinsubstanzen 
und/oder Schleimhauten, dadurch gekennzeichnet, 
da3 auf die Keratinsubstanzen und/oder die 
Schleimhaute eine Zusammensetzung nach einem 10 
der Anspruche 1 bis 22 aufgebracht wird. 
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